r£PUBLIQCE FRi-NQAISB. 

MINISTER E DU COMMERCE ET DE L'lNDUSTRIE. 
DIRECTION DE LA PROPRIETE INDDSTRIELLE. 



BREYET D'INVENTION. 



Gr. 7. — * CI. 4. 



N° 763.998 



Liant Hydraulique pour mortier on beton. 
M Georg WIELAND residant en Ailemagne. 

Demand* le 16 novembre 1933, a 16* 21», a Paris. 

^6 le ,6 fevrier » 9 34.- Pabli* le i» ma! 1986. 

et d'aiuminium considSre comme non utatt- 
sable, tel que la natrolite rouge ou blanche 
est utilise pour fabriquer uu Uant hydrau 



La presente invention est relative a la 
fabrication d'un liant hydraulique pour con- 
structions au-dessus et au-dessous du sol, 
bant qui, en raison de sa haute resistance 
t initiate a la traction, convient particuhere- 
' Sent pour 1'etabnesement de constructions 
TonoUthes en mortier et en beton, pouvant 
etre soumises a des trepidations telles en 
particuUer que des revetements de routes. 
f o On sait que 1'on pent fabnquer et ^ 
iiorerlesxnortiershydrauliquesenajoutant 
a des chaux ou des ciments, ou en broyant 
avec eux, des additions latentes au point de 
vue hydraulique telles que le trass, es ma- 
, 5 tieres siliceuses, la poudre de verre, la terre 
deTantorine, le laitier de haut foumeau^ 
i ar gile cuite, etc. La fabrication et 1 am6- 
lio rftion des.liants hydraulxques paries 
additions indiquees ci-dessus ne satisfont 
qo pas a toutesles conditions. 

P On sait, en outre, que les matieres d'addi- 
tions latentes au point de vue Avaraubque 
ont toujour* una teneur tres e evee en aeide 
silicique (facteur hydraubque) qui les rend 
a5 capaMes de transformer la chaux ^rienne 
en chaux hydraulique ou de rendre egale- 
m6 nt hydraulique I'hydrate de chaux 
dcvient libre lors de la prise du ciment et qui 
duninuo la resistance. La caracter.st-.que de 
*c la presente invention consiste en ce que le 
produit residuel de la fabrication d'alumine 



est utilise pour iao"4 ucl "~ " J ... , r 

lique d'un genre particulier. Comme utib.- 35 
sation de ce produit, on pent envisager la 
fabrication de mortiers et de batons pour 
constructions au-dessus et au-dessous du sol 
Quoique la natrolite ait une teneur relative- 
ment faible en acide silicique (facteur ny- Uo 
drauUque) on a. constate, par opposition aux 
schlamms rouges qui sont un produit resi- 
duel de la meme industrie, que du fait de la 
teneur eievee en autres matieres (oxyde 
d'aiuminium et oxyde de fer) il so produit A5 
une reaction extremement vive entre les 
deux constituants : chaux et natrolite 
aqueuse, produite artificiellement, reaction 
qui repose sur le fait que la chaux contenue 
dans ie silicate d'alumine alcalin aqueux 5o 
produit artificiellement (natrolite) conduit 
a une combinaison intime de la meme f aeon 
que la chaux dans la substance a base de 
trass, a forte teneur en acide silicique. En 
outre, la teneur en soude semble influencer 55 
favorablement 1'operation de liaison et de 
prise car la poudre d'argile brulee contenant 
du fer, qui a egalement une teneur eievee en 
oxydes d'aiuminium et de fer (facteurs 
hydrauliques) ne possede pas de propnete 60 
latente au point de vue hydraulique. Grace 
a un melange intime avec le produit a base 
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denatrolitea utmser confonnement a l m- 
• vention, on pent donner aux chain ae- 

neanes des propriety hydraidiques excel- 

leutes et aux chaux hvdraiiiiques une resis- 
5 tance initiate eievee et une resistance a la 

traction tout particulierement eievee, ce qui 

n ctait pas possible jusqirici. 

En outre de la resistance initiate eievee 

du liant seion Indention, eette demiere a 
'° «ne propriety tout particulierement impor- 
tant* qui consiste en un rapport tres favo- 
rable des resistances a la traction et a la 
compression. Dans le cas des liants habi- 
tueis, ce rapport est de 1 no jusqua 1 :20 
tand ls quavec Ie no „ Veau ^ 

etre ohtenu en ajoutant de la natrolite par 
broyage. on obtient un rapport entre la 
re istance a la traction et la resistance 
20 i : Ia 5 com P ression q«i atteint 1 : i jusqu'a 

m^L"? P or *f d es valeurs de ia resistance 
monttent a 1'honime du metier que des 
mortiers et des betons obtenns de cette 

« extraordinaxrement faible, ce qui, pour 
beaucoup duplications du mortier par 
exemple ia construction des routes, a «?te 
cnerche depuis longtemps. 

3o „2! -I*™' ° n Voit d ' a P^ s ce rapport 
extraorcun^rement favorable entre la tL- 
tion^t ia compression, que ces mortiers font 
pme sous fornie ^ gel> de sorte 

35 "f PandaBt r "I**«« ^ prise, 

tandis que les mortiers uniquement a ia 
chaux et au cinient et le beton font prise de 



Aprw 3 jours : 



Compression. 6<i kg/cm 1 „ 

66 / -Traction : 

7.0 Compression : 

7,3 ' ™ 1 •" 8»a 



Traction . 



facon cristalhne.. et de ce fait, se deteriorent 
sous 1 action des trepidations qui les rendent 
melastiques et cassants. 

La composition de la natrolite donne la i n 
valeur moyenne de la substance seche - 
lerte au feu, 10,0%- 
SiO* 27,0%; 
T1O2, 0.8%; 
FeSO', 10,0%; 

M'O 3 , 29,5°/°; ko 
CaO, 3,5%; 
Na^O, 17,0%; 
SO*Xa* 2,5%. 

^invention est d'une importance econo- 5 G 
nuque considerable du fait que Ton pent 
fabriquer, en partant du residu natrob'te de 
a fabrication de ralumine, un liant hvdrau- 
Uque bon marc h e> qui d<mne aux 

et aux betons une resistance initiate eievee 55 
qui ne leur fait pius f aire prise de f aeon crls 
talbne, mais en forme de gel, et qui leur 
donne un rapport extraordinairement favo- 
rable entre la resistance a la traction et la 
resistance a la compression, de sorte qui! 60 
n y a plus tendance au retrait 

Exemph 1. _ De nombreux e ^ 

^e mat^riaux de xXeuwied 
(Riin) de 1 tostitut de recherches pour les 65 
matenaux de construction voicaniques. 
ont donne les resultats suivants - 

k W ^Burania* sans addition, atteignit 
les resistances suirantes : proportion de 7 o 

Apres 7 jours : 

) Traction: 
> Compression 



9.0 — j - ■ i»- 

75 £ mB : B ^ a ^ ,> ^ enoo^r? 8601501 *^ 6 ^ 0 ^^ 1 ?^ 
W parties en poids de chaux de ciment • T- 5 d J g3 ?f ' ^^on de milange 
men* ,1.3 avec du sable normal de FerienwaM 



-1 : 9 a 



-Vpres 3 jours : 

Compression. 110 kg/em' 1 

1 1 3 _ / Traction : 

Traction ao.3 — / Compression 

' — 1 : 5,8 



Apres 7 jonrs : 

lag — - / fraction: 
19.0— / Compj-essioi 



80 
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Liant hydraulique caracterise par le 
fait que Ton melange, intimement de la 
natrolite, dechet considere jusqu'ici comme 
5 inutilisable, du resitln de bauxite de la fa- 
brication de 1'alumine, avec des Hants non 
hydrauliques nu hydrauliqties tois que dea 
chaux ou des ciments. 

Oe liant pout encore etre caracterise 
1 o par lea points suivants, ensemble ou sepa- 
renient : 

r La natrolite est melangee intimement 
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avec un melange de Hants non hydrau- 
liques (chaux aeiienne) et hydrauliques ; 

2° La natrolite est melangee intimement 
avec differents Hants hydrauliques tels que 
de la chaux hydraulique et le ciment ; 

3° La facuite d'hydratation est aug- 
mented par addition d'un catalyseur tcl 
que, par exemple, le gypsc. 

Georg WlEHNh. 

fin.iMiu.v, Suusmit el Rimi. 
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